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Priifungsantrag genn. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Wasser- und abriebfestes Kosmetikum fur Haare und dekorative Kosmetik 
@ Die Erfindung betrifft ein kosmetlsches Produkt fCir 

Haare und fur die dekorative Kosmetik, das besonders 

wasser- und abriebbestandig ist. Das Produkt enthalt 1-45 

Gew.-% eines stabilen Gemisches aus einem mit Wasser 

emulgierbaren, filmbildenden Mittels auf Basis eines 

Acrylatcopolymeren oder von Acryl- oder Methacrylsaure 

Oder eines Esters da von, eines mit Wasser nicht mischba- 

ren allphatischen Kohlenwasserstoff-Losungsmittels, ei- 
nes nicht-ionischen Emulgators und Wasser; 1-45 Gew.-% 

eines kosmetischen Wachsens; 0,1-10 Gew.-% eines in ei- 
nem Losungsmittel dispergierbaren rheologischen Modi- 

fiziermittels; 0,1-30 Gew.-% einer Pigmentphase; 51-90 

Gew.-% eines fluchtigen organischen Losungsmittels; 

1-15 Gew.-% eines olloslichen polymeren Filmbildners; 

0,01-30 Gew.-% eines Siliconharzes; 0,01-20 Gew.-% eines 

Fiilistoffes. 
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Beschieibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein kosmetisches Ptodukt fur Haare und fiir die dekoralive Kosmetik, das besonders was- 

ser- und abriebbestandig isL 

5 [0002] Aus der US-A-5925337 ist eine wasserfeste Mascara-Zusammensetzung bekannt, die 2-40Gew-% eines 
Wachses, 5-15Gew-% eines Verdickungsmitlels, 35-50 Gcw-% eines fluchtigen organischen Losungsmitlels und 
1-35 Gew-% eines wasserloslichen filmbildenden Mittels enlhalt, wobei letzteres z. B. auch ein Acrylatpolymer sein 
kann. Die Zusammensetzung enthalt keinen Emulgator. 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein neues kosmetisches Produkl fiir die dekorative Kosmetik und fiir 
10 die Haare bereitzustellen, das auf Grund seiner besonderen Suuktur geeignet ist, ein weiches und elastisches Produkt mit 
verbesserten wasserfesten und abriebfesten Eigenschaften zu bilden, insgesamt mit einem verbesserten Nutzungskom- 
fort. 

[0004] ErfindungsgemaB ist das kosmelische Produkt fiir die Haare und die dekorative Kosmetik dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es enthalt 

- 1-45 Gew-% eines stabilen Gemisches aus einem mit Wasser emulgierbaren, filmbildenden Mittels auf Basis ei- 
nes Acrylatcopolymeren oder von Acryl- oder Methacrylsaure oder eines Esters davon, eines mit ^^ser nicht 
mischbaren aliphatischen KohlenwasserstofF-Losungsmittels, eines nicht-ionischeo Emulgators und Wasser; 

- 1-45 Gew-% eines kosmetischen Wachses; 

20 - 0,1-10 Gew-% eines in einem Losungsmittel dispeigieibaren rfaeologischen Modifiziermittels; 

- 0,1-30 Gew-% eincr Pigmentpbase, umfassend mineralische Pigmente, organische Pigmente, Pbjigianzpig- 
mente, oberflSchenbehandelte Pigmente und Gemische davon; 

- 51-90 Gew-% eines fliichtigen organischen L5sungsmittels; 

- 1-15 Gew-% eines oUdslichen polymeren Hlmbildners; 
25 - 0,01-30 Gew-% eines Siliconharzes; 

- 0,01-20 Gew-% eines FuUstoffes; 

wobei alle Angaben auf das Gesamtgewicht des Produktes bezogen sind. 

[0005] Das stabile Gemisch mit dem Acrylatcopolymeren, dem Kohlenwasserstoff-Losungsmittel, dem Emulgator 
30 und Wasser besteht vorzugsweise aus 0,01-30 Gew-% eines mit Wasser emulgierbaren, filmbildenden Mittels auf Basis 
eines Acrylatcopolymeren oder Aciylatderivates; 0,01-35 Gew-% eines aliphatischen Kohlenwass^rstoflF-Losungsmit- 
tels Oder eines fluchtigen Siliconderivates, wobei beide mit Wasser nicht mischbar sind und mit auf Wasser basierenden 
Ingredienzen und/oder auf organischen Lbsungsmitteln basierenden Ingredienzen in Gegenwart eines Emulgators emul- 
gierbar sind; 0,01-2 Gew-% eines nicht-ionischen Emulgators; und 0,1-30 Gew-% Wasser; und wobei diese Zusammen- 
35 setzung die Struktur eines Gels hat und wobei die Ptozentangaben auf das Gesamtgewicht des Produktes bezogen sind. 
[0006] Als Emulgator konnen vorteilhaft alkoxylierte Alkohole, ethoxylierte Alkohole, Polyglycerinester und Gemi- 
sche davon verwendet werden. Dabei handelt es sich im nicht-ionische Emulgatoren, die als hydrophile Gruppe z. B. 
eine Polyolgruppe, eine Polyalkylglycolethergnippe oder eine Kombination davon enthalt. wie z. B. Anlagerungspro- 
dukte von 2-30 Mol Ethylenoxid an lineare Fettalkohole mit 8-22 KohlenstofFatomen und an Fettsauren mit 12-22 Koh- 
40 lenstofFatomen. Weiterhin gehoren dazu Polyglycerinester wie z. B. Polyglycerinricinoleat oder Polyglycerinpoly-12- 
hydroxystearat sowie Gemische dieser verschiedene Substanzklassen, 

[0007] Ein bevorzugter Emulgator ist beispielsweise Laureth-20, Laureth-23, Oieth-20, Steareth-20, Steareth-50, Ce- 
teareth-20, Ceteareth-30 oder Ceteareth-50. 

[0008] Als Acrylatcopolymer kann z. B. ein Ethylacrylat/Methylmethacrylat-Copolymeres eingesetzt werden. 
45 [0009] Besonders bevorzugt wird, wenn das filmbildende Mittel ein Ethylacrylal/Methylmethacrylat-Copolymeres mit 
einem Verhaltnis vom Ethylacrylat-Einheiten zu Melhyhnethacrylat-Einheiten in dem Polymeren im Bereich von 
7,5-8,5: 1,8-2,3 ist. 

[0010] AcrylsSure, MethacrylsSure oder deren einfache Ester konnen ebenfalls eingesetzt werden (hier auch als Acryl- 
derivate bezeichnet). 

50 [0011] Ein bevorzugter Bereich fiir das Acrylatcopolymere oder Acrylatderivat liegt zwischen 0,5 und 46 Gew-%, ins- 
besondere 0,25-23 Gew-%, wobei alle Angaben auf das Gesamtgewicht des kosmetischen Produktes bezogen sind. 
[0012] In dem stabilen Gemisch mit GeisUnktur werden als aliphatisches Kohlenwasserstoflf-Losungsmittel, das mit 
Wasser nicht mischbar ist, vorzugsweise Isoparaffine (z. B. Isododecan, das besonders bevorzugt ist), Pfentan, Hexan, 
Decan usw. oder spezielle Erdoldestillate verwendet. 

55 [0013] Ein bevorzugter Bereich fiir das aliphatische Kohlenwasserstoff-Losungsmittel oder das flOchlige Siliconderi- 
vat in dem stabilen Gemisch mit Gelstruktur liegt zwischen 55 und 90 Gew-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des kos- 
metischen Produktes. 

[0014] Ais fluchtiges Siliconderivat kann vorteilhaft Cyclopentasiloxan oder Trimethylsiloxysilicat oder ein Gemisch 
davon eingesetzt werden. Dimethicone und Trimethylsiloxysilicat sind ebenfalls bevorzugte Siliconderivate. 
60 [0015] Ein bevorzugtes Siliconderivat ist z. B. Decamethylcyclopentasiloxysiloxan (Silicone SS4230). 

[0016] Der bevorzugte Anteil von Wasser liegt im Bereich von 1 ,0 bis 40 Gew-%, insbesondere 1 ,0 bis 20 Gew-%, be- 
zogen auf das Gesamtgewicht des kosmetischen Produktes. 

[0017] Als Wachse konnen eingesetzt werden naturliche pflanzliche Wachse, tierische Wachse, naturhche und synthe- 
tische Mineralwachse und synthetische Wachse. Dazu gehoren beispielsweise Camaubawachs, Candellilawachs, Bie- 
65 nenwachs, Wollwachs, Hartparaffin, Ceresin, Ozokerit, Mikrowachse, Silicone, Polyethylenglycol- oder -glycol'ester- 
wachse. 

[0018] Pigmente, Pigmentgenusche oder Pulver mit pigmentartiger Wurkung, worunter auch solche mit Pterlglanz-Ef- 
fekt zu verstehen sind, konnen zum Beispiel umfassen Eisenoxide, naturliche Aluminiumsilicate wie Ocker, Ti- 
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tan(di)oxid. Glimmer, Kaolin, manganhaltige Tbne wic Umbra und loter Bolus. Calciumcarbonat, Tblkum, Glimmer-Ti- 
tanoxid, Glimmer-Titanoxid-Eisenoxid, Wismutoxychlorid, Nylonkugelchen, Keramikkiigelchen, expandierte und 
nichtexpandierte synthetische Polymerpulver, pulverformige natiirliche oiganische Verbindungen wie gemahlene Festal- 
gen, gemahlene Pflanzenteile, verkapselte und unverkapselte Getreidestarken sowie Glimmer-Titanoxid-organischer 
Farbstofif und andere oberflachenbehandelte Partikel. 

[0019] Ein in einem Losungsmittel dispetgierbares rheologisches Modifikationsmittel. das auch als Stabilisator be- 
zeichnet werden kann, ist beispielsweise ein oiganisch modifizieiter Ton wie Disteaniimonium Hectorite oder Steralko- 
nium Hectorite. 

[0020] Als fluchtiges organisches Losungsmittel kann ein Kohlenwasserstoff-L5sungsmittel eingesetzt werde, wie es 
bereits oben beschrieben wurde, oder ein fluchtiges Siliconderivat 

[0021] Ein losUcher polymercr Filmbildner wird z. B. ausgewShlt unter Copolymeren von Vinylpyrrolidon und lang- 
kettigen a-Olefinen. wie PVP/Eicosene Copolymer. 

[0022] Fuilsloffe sind beispielsweise T^um, Starke (behandelt oder unbehandelt). Kaolin und Polyamid; auch be- 
stiimnte Hilfsstoffe kSnnen dazugehoren, wie Wasser, Konservierungsmittel, Vitamine, Farbstoffe, Radikalfanger, An- 
tioxidationsmittel, Duftstoffe, Erweichungsmittel, Sequestriermittel, Bindemittel, pH-Regulatoren, AminosSuren,' Pn> 
teine, polare und unpolare ole oder auch anorganische und organische Lichtschutzmittel. 

[0023] Das stabile Gemisch aus dem Acrylatcopolymeren, dem Kohlenwasserstoflf-Losungsmittel, dem Emulgator 
und Wasser ist ein Gel, das sich besonders dadurch auszeichnet, daB eine in der kosmetischen Formulierung stabile Kom- 
bination von Losungsmittel und Filmbildner eriialten wird. Eine solche stabile Kombination mit Gelcharakter war fiir 
den Fachmann uberraschend, und sie gestattet die Herstellung von kosmetischen Ptodukten mit besonders hoher Elasti- 
zitat und Weichheit, wie sie die erfindungsgemaBen Ptodukte darsteUen. So ISBt sich beispielsweise die Elastizitat auf das 
4-5-fache steigem gegenuber der ElastizitSi des eingesetzten Filmbildners, z, B. bei einem Ethylacrylat/Methylmetha- 
crylat-Copolymer. 

[0024] Die Elastizitat wurde ermittelt durch die Tbststreifen-Methode, die folgendermaBen durchgefuhrt wird: 
[0025] Es wird die Lange eines aus dem Polymeren heigesteUten elastischen Filmes gemessen. Auf eine nichtklebrigen 
Oberflache werden separat zwei Filme A und B von etwa 150 pm (6,0 mil) Dicke mittels eines Bird-Applikators gegos- 
sen. Fikn A besteht aus einem waBrigen Acrylatcopolymeren (Acrylates Copolymer. Wasser etwa 50 : 50, Emulgator), 
Fihn B besteht aus 50% Bestandteile A und 50% Isododecane. Nach 24 Stunden bei 25°C werden Probestreifen von etwa 
50 X 25 mm aus beiden Fihnen herausgeschnitten. Ein Ende des Films wird an einem Lineal eingespannt. Die Proben 
werden in Richtung auf das Linealende bis zum AbriB gezogen. Das Eigebnis fiir Film A betnig 101 mm, fur Fihn B 
406 mm. 

[0026] Auch die Weichheit der Zusammensetzung nach dem Auftragen auf die Haut oder auf einen ebene Flache zeigt 
sich deutlich erhoht gegenuber dem urspriinglichen Fihnbildner. Dadurch verbessert sich das Hautgefiihl (feeling) das 
eine wesenUiche Rollc spielt bei der Produktwahl durch den Anwendcr. 

[0027] Die Herstellung des stabilen Gels mit Acrylatcopolymeren, Kohlenwasserstoff-LSsungsmitteL Emuleator und 
Wasser erfolgt in der Weise, daB 

ein Gemisch eines filmbildenden Mittels auf Basis eines Acrylatcopolymeren oder Acrylatderivates, Wasser und eines 
nicht-ionischen Emulgators auf eine Temperatur im Bereich von 45 bis 50°C erwarmt wird; 

die erhaltene Emulsion bei dieser Temperatur mit einem fluchtigen aliphatischen Kohlenwasserstoff-Losungsmittels 

Oder einem fluchtigen Siliconderivat vermischt wird, wobei das Losungsmittel oder das Siliconderivat mit Wasser nicht 

mischbar sind, jedoch mit auf Wasser basierenden Ingredienzen und/oder mit auf oiganischen Losungsmittehi basieren- 

den Ingredienzen in Gegenwart eines Emulgators emulgierbar sind, und wobei nach Homogenisierung bei 1500-3000 

U/min fiir 15 bis 60 Minuten ein zweiphasiges flussiges System erhalten wird bei vollstandiger \ferteilung der mit Wasser 

nicht mischbaren organischen Phase als Mikrotropfchen in der waBrigen Phase; und 

das Gemisch auf 25-30°C abgekuhlt wird unter Ruhren mit einer Geschwindigkeit von 300 bis 600 U/min. 

[0028] AnschlieBend erfolgt die Verarbeitung mit den anderen kosmetischen Hiifs- und/oder Wrkstoffen in ubUcher 

Weise bei Temporaturen von etwa 35 bis 40'^C. 

[0029] Das Verfahren zeichnet sich durch eine genau voigegebene Abfolge von Schritten sowie ein unubliches Tem- 
peraturregime aus. Nur auf diese Weise gelingt es, eine stabile Formulierung mit den oben genannten \brteilen zu erhal- 
ten. 

[0030] Das erfindungsgemaBe Kosmetikum kann fiir Haare eingesetzt werden, insbesondere fiir Wimperahaare und 
Augenbrauenfarben. Insbesondere kann es auch als temporares Haarfarbemittel eingesetzt werden, das graue Strahnen 
abdeckt und einen verlangerten Nutzungskomfort bietet Zu den typischen Nachteilen sogenannter wasserfester Mas- 
cara-Produkte des Marktes gehort die unbefriedigende Haltbarkeit nach dem Auftragen auf die Wimpem in Form von 
Wasserbestandigkeit und Hautolbestandigkeit. Das erfindungsgemaBe Kosmetikum zeigt eine deutliche Verbesserung 
bei der Wasserfestigkeit im taglichen Gebrauch iiber einen langeren Zeitraum und eine zufriedenstellende HautdlbestMn- 
digkeit. 

[0031] Bei der Anwendungsrichtung fiir die dekorative Kosmetik, also bei Lippenfarbe, Rougecreme, Grundierungen, 
Make-up, Lidschatten, Abdeckmischungen usw., wird ebenfalls eine deutliche Verbesserung gegenUber bekannten Pro-' 
dukten des Marktes enreicht, sowohl hinsichUich der Abriebfestigkeit (bis zu 24 h) als auch der Wasserfestigkeit fiir ei- 
nen langeren Zeitraum und unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. Das heiBt, auch ein Bad oder ein Dusch- 
vorgang oder ein Regen wird von dem erfindungsgemaBen Kosmetikum pioblemlos tiberstanden, wodurch es bekannten 
Produkten deutlich uberlegen ist. 

[0032] Auch ein Klebrigkeitsgefiihl, wie bei einer Reihe bekannter Produkte, wird vermieden. Das erfindungsgemaBe 
Kosmetikum kann leicht aufgetragen und auch wieder gut entfemt werden und haftet ausgezeichnet auf der Haut und den 
Haaren. 

[0033] Die Erfindung soil nachstehend durch Beispiele naher erlautert werden, die jedoch keine Einschrankung der Er- 
findung darstelien. Alle Angaben sind in Gewichtsprozent. 
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Beispiel 1 
Basisgel 



Ethyl Acrylate/Methyl Methacrylate 24,5 

Wasser 25,0 

Laureth-20 03 

Isododecane 50,0 



10 

[0034] Das Copolymer wird Wasser und dem Emulgator Laureth-20 vermischt und das Gemisch auf 45**C erwannt. 
Isododecan wird unter Rflhren hinzugegeben und die Tfemperatur auf 5(fC erhoht. Danach erfolgt Homogenisieren mil 
2200 U/min fiir eine Zeit von 18 Minuten in einem 1000 ml Laborbehalter. Dann wird das Gemisch auf 2TC abgekiihlt 
und dabei mit 400 U/min etwa 5 Min. geruhrt. 

IS 

Beispiel 2 
Augenbrauenfarbe 



Camauba Wax 4,9 

Bees Wax 3,3 

Castor Wax 1,4 

Microcrystalline Wax 5,0 

PVP/Eicosane Copolymer 4,0 

Pigmente 6,0 

Isododecane 38,5 

Disteardimoninium Hectorite 4,0 

Isododecane 13,0 

Propylene Carbonate 1,6 

Trimethylsiloxysilicate und Decamethylcyclopentasiloxane 2,0 

Basisgel von Beispiel 1 16 

KonservierungsstofFe (Parabene) 0,3 



35 [0035] Die Wachsphase wurde bei 85°C geschmolzen. Dann warden der Wachsphase Pigmente hinzugesetzt, und es 
wurde homogenisiert. Bei Aufrechterhaltung der Temperatur von etwa 60®C wurde Isododecane hinzugegeben. Der mit 
Isododecane voigemischte Ton wurde unter Riihren dem Gemisch zugesetzt. Die restlichen Bestandteile wurden bei etwa 
40®C zugegeben, und es wurde homogenisiert. 

40 Beispiel 3 

' Mascara 



Camauba Wax 


5,1 


Beeswax 


4,0 


Castor Wax 


1,9 


Paraffin 


6,0 


PVP/Eicosane Copolymer 


5,5 


Propylparaben 


0,2 


Pigmente 


8,0 


Petroleum DestiUat 


45.0 


Disteardimoninium Hectorite 


3,0 


Petroleum DestiUat 


12,0 


Propylene Carbonate 


1,2 


Basisgel von Beispiel 1 


6,0 


Cylopentasiloxane (und) Trimethylsiloxysilicate 


2,1 



[0036] Die Arbeitsweise erfolgte wie im lieispiel 2. 

60 

Vergleichsbeispiel 4 

[0037] Das Mascara von Beispiel 3 (Produkt A) wurde auf seine wasserfesten Eigenschaften und anderes nach Ein- 
schatzung durch Versuchspersonen getestet. Als Vergleich wurden handelsubliche Produkte bekannter Marken ausge- 
65 wahlt (Produkt B . . Volume Express WP", Produkt C" . . . Voluminous WP"). 

[0038] Die Bewertung erfolgte durch 23 Ptobanden auf einer Skala von 0 bis 5; 0 = schlechteste Bewerlung, 5 = besle 
Bewertung. 
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Produkt A Produkt B Produkt c 



Wasserbestandig- 

keit (4-18 h) 4,1 3,7 3,4 

Vermeidiing des 

Ausflockens 3,7 3,2 3,4 

Vermeidung des 

Klumpens 3,6 2,8 2,6 

Gesamtkomf ort des 
Produktes wahrend 

des Tragens 4,4 3,6 3,1 

[0039] Es zeigt sich eine deutliche Verbesserung fiir das erfindungsgemafie Produkt A, die im Mittel zwischen 15 und 
30% Uegt 



Beispiel 5 
Halbmatte dauediafte Lippenfarbe A 



Carnauba Wax 4^9 

Bees Wax 33 

Castor Wax 1^4 

Microcrystalline Wax 5^0 

PVP/Eicosane Copolymer 4,0 

Pigmente 5^0 

Isododecane 40,5 

Stearalkoninium Hectoiite 4,0 

Isododecane 13^0 

Propylene Carbonate 1,6 

PPG-5 l/SMDI Copolymer 2^0 

Basisgel von Beispiel 1 16 

Konservierungsstoffe (Parabene) 0,3 



[0040] Die Arbeitsweise erfolgte wie im Beispiel 2. 



Beispiel 6 
Rouge B 



Carnauba Wax 4,9 

Bees Wax 3,3 

Castor Wax 1^4 

Microcrystalline Wax 5,0 

PVP/Eicosane Copolymer 3,0 

Pigmente 5^0 

Isododecane 39^5 

Disteardimoninium Hectorite 4,0 

Isododecane 13,0 

Propylene Carbonate 1,6 

Trimethylsiloxysilicate und Decamethylcyclopentasiloxane 2,0 

Reisstarke 1^0 

Basisgel von Beispiel 1 1 5' 

Konservierungsstoffe (Parabene) 0,3 



[0041] Die Arbeitsweise erfolgte wie im Beispiel 2. 

Vergleichsbeispiel 7 Ku6-Test 

[0042] Die Lippenfarbe von Beispiel 5 wurde von 12 Probanden auf ihre Lippen aufgetragen und 3 Mnuten einwirken 
gelassen. Dann lieB man die Probanden ihren Handriicken kussen. und es wurde nach einer Bewertungsskala von 1 bis 5 
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(1 = nicht akzcptabel, 5 = ausgezdchnet) die Obertragung/der Abrieb eingeschatzt. \fen den 12 Probanden schatzten 10 
die Lippenfaibe A mit "5" ein, d. h. laBt nicht eine Spur von Farbe zuruck". " Probanden schatzen mil "4" ein, d. h. "lafit 
eine Spur von Farbe zurtick**. Gleichwertige Piodukte des Marktes zeigten um 10-15% schlechtere Eigebnisse. 

Vergleichsbeispiel 8 Rouge-Test 

[0043] Der Rouge-Test wurde nach Auftragen von Rouge gemaB Beispiel 7 auf die Wangen von 12 Probanden in ahn- 
licher Weise wie der KuB-Test nach Vergleichsbeispiel 7 durchgefiihrt AUe Ptobanden bewcrteten mil "5". Gleichwer- 
tige Ftodukte des Marktes zeigten um 10-15% schlechtere Eigebnisse. 

PatentansprQche 

1. Wasser- und abriebfestes Kosmetikum fiir Haare und fur dekorative Kosmetik, dadurch gekemizeiclmet, daB es 
enthalt 

1-45 Gew-% eines stabilen Gemisches aus einem mil Wasser emulgierbaren, filmbildenden Mittels auf Basis eines 
Acrylatcopolymeren oder von Acryl- oder Methacrylsaure oder deren Ester, eines mit Wasser nicht mischbaien ali- 
phatischen Kohlenwasserstoff-Losungsmittels, eines nicht-ionischen Emuigators und Wasser, 
1-45 Gew-% eines kosmetischen Wachses; 

0,1-10 Gew-% eines in einem Losungsmittel dispeigierbaren rheologischen Modifiziermittels; 

0,1-30 Gew-% einer Pigmentphase, umfassend mineralische Pigmente. oiganische Pigmente, Perlglanzpigmente, 

oberilachenbehandelte Pigmente und Gemische davon; 

51-90 Gew-% eines flOchtigen oiganischen L5sungsmittels; 

1-15 Gew-% eines olloslichen polymeren Filmbildners; 

0,01-30 Gew-% eines Siliconharzes; 

0,01-20 Gew-% eines FuUstoffes; 

wobei alle Angaben auf das Gesamtgewicht des Kosmetikums bezogen sind. 

2. Kosmetikum nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das stabile Gemisch mit dem Acrylatcopolymeren 
0,01-80 Gew-% eines mit Wasser emulgierbaren, filmbildenden Mittels auf Basis eines Acrylatcopolymeren oder 
von Aery I- oder Methacrylsaure oder einem Ester davon; 

0,01-90 Gew-% eines aliphatischen Kohlenwasserstoflf-Losungsmittels oder eines fliichtigen Siliconderivates, wo- 
bei beide mit Wasser nicht mischbar sind und mit auf Wasser basierenden Ingredienzen und/oder auf oiganischen 
Losungsmittehi basierenden Ingredienzen in Gegenwart eines Emuigators emulgieibar sind; 
0,01-5 Gew-% eines nicht-ionischen Emuigators; und 1-80 Gew-% Wasser enthalt, 

und wobei dieses Gemisch die Struktur eines Gels hat, wobei alle Angaben auf das Gesamtgewicht des Kosmeti- 
kums bezogen sind. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Emulgator aus der Gruppe ausgewahlt ist, 
bestehend aus alkoxylierten Alkoholen, ethoxylierten Alkoholen, Polygiyceiyl Estem und Gemischen davon. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das filmbildende Mittel dn Acrylatcopoly- 
meres ist. 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Acrylatcopolymere ein Ethylacrylat/Me- 

thylmethacrylat-Copolymers ist. 

6. Zusammensetzung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das filmbildende Mittel ein Ethylacrylat/Me- 
thylmethacrylat-Copolymeres mit einem Verhaltais vom Ethyiacrylat-Einheiten zu Methylmethacrylat-Einheiten in 
dem Polymeren im Bereich von 7,5-8,5 : 1,8-2,3 ist, 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi sie eine Lippenfarbe, Rougecreme, Grundie- 
rung. Make-up, Lidschattencreme, Abdeckung, Augenbrauenfaibe, Mascara ist. 



